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® Grundstoff zur Herstellung von keramischen Werkstoffen 

Der Grundstoff zur Herstellung von keramischen Werk- 
stoffen enthalt mindestens einen Stoff aus der Gruppe: 
pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltes 
Zirkonoxid, welches In Wasser dispergiert, gegebenenfalls 
mit Salzen SeltenerErdenz. B. Yttrium dotiert, und spruhge- 
trocknetwurde; 

pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltes 
Zirkonoxid-Titandioxid-Mischoxid; 

pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltes 
Aluminium-Titanoxid-Mischoxid; 

pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltes 
Zirkonoxid-Siliciumdioxid-Mischoxid; 
pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltes 
Siliciumdioxid, welches in Wasser dispergiert und spruhge- 
■ trocknetwurde; 

' pyrogen, insbesondere mittels Lichtbogenverfahrens, her- 
1 g est elites Siliciumdioxid, welches in Wasser dispergiert und 
I spruhgetrocknetwurde; 

| pyrogen, insbesondere .flammenhydrolytisch, hergestelltes 
Zirk noxid, welches in waftriger Dispersion mit pyrog n, 
| insbesonder flammenhydrolytisch hergestelltem Silicium- 
dioxid vermischt und spruhgetr cknetwurde, enthalt 
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Patentanspruche 

1. GrundstoffzurHerstellungvon keramiscfaen.Y^rte er jnindestens 
einen Stoff aus der Gruppe: 

pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltes Zirkonoxid, welches in Wasser dispergiert, gege- 
benenf alls mit Salzen Seltener Erden z. B. Yttrium dotiert, und spruhgetrocknet wurde; 
pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltes Zirkonoxid-Titandioxid-Mischoxid; 
pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltes Aluminium-Titanoxid-Mischoxid; 
pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltes Zirkonoxid-Siliciumdioxid-Mischoxid; 
pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltes Siliciumdioxid, welches in Wasser dispergiert 
und sprOhgetrocknet wurde; 

pyrogen, insbesondere mittels dem lichtbogenverfahren, hergestelltes Siliciumdioxid, welches in Wasser 
dispergiert und spruhgetrocknet wurde; 

pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltes Zirkonoxid, weldies in waBriger Dispersion mit 
pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch hergestelltem Siliciumdioxid vermischt und spruhgetrocknet 
wurde, enthalt 

2. Pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch hergestelltes Zirkonoxid-Mischoxid, welches 5 bis 95 
Gew.-% Siliciumdioxid als Bestandteil des Mischoxides enthalt 

3. Verfahren zur Hersteliung des pyrogen hergestellten, insbesondere flammenhydrolytisch hergestellten 
Zirkonoxid-Mischoxides, welches 5 bis 95 Gew.-% Silidumdioxid als Bestandteil des Mischoxides enthalt, 
nach Anspruch 2 dadurch gekennzeichnet, daB man wasserfreies Zirkonchlorid verdampft, zusammen mit 
Inertgas, z. B. Stickstoff in die Mischkammer eines bekannten Brenners tiberfuhrt, dort mit Wasserstoff und 
Siliciumtetrachlorid in einem derartigen Verhaltnis, das das entsprechend zusammengesetzte Zirkonoxid- 
Mischoxid ergibt, vermischt, das 4-Komponentengemisch in einer Reaktionskammer verbrennt, danach das 
entsprechende f este Zirkonoxid-Mischoxid von den gasformigen Reaktionsprodukten abtrennt imd gege- 
benenfalls durch Erhitzen in f euchter Luft an anhaltendem Chlorwasserstof f befreit 

4. Verfahren zur Hersteliung des pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch hergestellten Zirkonoxid- 
Mischoxides, welches 5 bis 95 Gew.-% Siliciumdioxid als Bestandteile des Mischoxides enthalt nach An- 
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB man das Siliciumtetrachlorid mit Wasserstoff vermischt und diese 
Mischung fiber eine Ringduse am Brennermund in die Flamme einfuhrt 

5. Pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch hergestelltes, gegebenenfalls mit Oxiden Seltener Erden 
dotiertes Zirkonoxid 

6. Verfahren zur Hersteliung des Zirkonoxides gemaB Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB man 
pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch hergestelltes Zirkonoxid in Wasser dispergiert, gegebenenfalls 
mit Salzen Seltener Erden z. B. Yttrium dotiert, und spruhtrocknet 

7. Pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltes Zorkon-Titandioxid-MischoxkL 

8. Pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltes Aluminum-Titanoxid-Mischoxid 

9. Pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltes Zirkonoxid-Siliciumdioxid-Mischoxid. 

10. Pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltes Siliciumdioxid, welches in Wasser dispergiert 
und sprfihgetrocknet wurde. . 

11. Pyrogen, insbesondere mittels dem Lichtbogenverfahren, hergestelltes Silidumdioxid, welches in Was- 
ser dispergiert und sprfihgetrocknet wurde. 

1Z Pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch hergestelltes Zirkonoxid, welches in waBriger Dispersion 
mit pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltem Siliciumdioxid vermischt und spruhgetrock- 
net wurde. 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Grundstoff zur Hersteliung von keramischen Werkstoffen. 
Es ist bekannt, Grundstoffe zur Hersteliung von keramischen Werkstoffen herzusteilen, indem man auf 
pyrogenem Wege mittels Flammenhydrolyse von Silidumverbindungen hergestellte Oxide in waBriger Disper- 
sion im Gemisch mit Zirkonoxidsol sprfihtrocknet (GB-PS 20 1 1 366). 

Diese Grundstoffe haben den Nachteil, daB sie zunachst als Gele erhalten werden, und darfiber hinaus noch 
wichtige Mengen an anionischen Verunreinigungen (meist Nitrationen) erhalten. Erst durch Erhitzen bei hohen 
Temperaturen werden diese Vorprodukte zu den entsprechenden Oxiden umgewandelt; dabei entweichen 
Stickoxide, die die Umwelt belasten. 
Diese Nachteile werden umgangen, wenn man die Mischoxide direkt in der Flamme herstellt 
Gegenstand der Erfindung ist ein Grundstoff zur Hersteliung von keramischen Werkstoffen, welcher dadurch 
gekennzeichnet ist, daB er mindestens einen Stoff aus der Gruppe: 

pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltes Zirkonoxid, welches in Wasser dispergiert, gegebe- 
nenfalls mit Salzen Seltener Erden z. B. Yttrium dotiert, und sprfihgetrocknet wurde; 
pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltes Zarkonoxid-Htandioxid-Mischoxid; 
pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltes Aluminium-Titanoxid-Mischoxid; 
pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltes Zirkonoxid-Siliciumdioxid-Mischoxid; 
pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltes Siliciumdioxid, welches in Wasser dispergiert und 
spruhgetrocknet wurde; 

pyrogen, insbesondere mittels dem lichtbogenverfahren, hergestelltes Silidumdioxid, welches in Wasser disper- 
gi rt und spruhgetrocknet wurde; 



OS 36 11 449 



pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltes Zirkonoxid, welches in waBriger Dispersion mit pyro- 
gen, insbesondere flammenhydrolytisch hergestelltem Siliciumdioxid vermischt und spriihgetrocknet wurde/ 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch hergestelltes 
Zirkonoxid-Mischoxid, welches 5 bis 95 Gew.-% Siliciumdioxid als Bestandteil des Mischoxides enthait 

Das Verfahren zur Herstellung des pyrogen hergestellten insbesondere flammenhydrolytisch hergestellten 
Zirkonoxid-Mischoxides, welches 5 bis 95 Gew.-% Siliciumdioxid als Bestandteil des Mischoxides enthait, ist 
dadurch gekennzeichnet, daB man wasserfreies Zirkonchlorid verdampft, zusammen mit Inertgas, z. B. Stickstoff 
in die Mischkammer eines bekannten Brenners uberf iihrt, dort mit Wasserstoff und Siliciumtetrachlorid in einem 
derartigen Verhaltnis, das das entsprechende zusammengesetzte Zirkonoxid-Mischoxid ergibt, vermischt, das 
4-Komponentengemisch in einer Reaktionskammer verbrennt, danach das entsprechende feste Zirkonoxid- 
Mischoxid von den gasformigen Reaktionsprodukten abtrennt und gegebenfalls durch Erhitzen in feuchter Luft 
von anhaltendem Chlorwasserstoff befreit 

Ein weiteres Verfahren zur Herstellung des pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch hergestellten Zirkon- 
oxid-Mischoxides, welches 5 bis 95 Gew.-% Siliciumdioxid als Bestandteil des Mischoxides enthait ist dadurch 
gekennzeichnet, daB man das Siliciumtetrachlorid mit Wasserstoff vermischt und diese Mischung uber eine 
Ringduse am Brennermund in die Flamme einfuhrt 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch hergestelltes, 
gegebenenfalls mit Oxiden Seitener Erden dotiertes, Zirkonoxid 

- In einer besonderen Ausfuhrungsform der Erfindung kann das Zirkonoxid eine Oberflache von 45 ±10 bis 
1 00 ± 1 0 m 2 /g aufweisen. Die Stampf dichte kann 750 bis 1500 g/1 betragen. 
Das Molverhaltnis von Oxid der Seltenen Erden zum Zirkonoxid kann 0,5 bis 8% betragen. 
Als Seltene Erden kdnnen in dem Zirkonoxid enthalten sein La, T, Ce. 

Das Verfahren zur Herstellung des pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch hergestellten, gegebenenfalls 
mit Oxiden Seitener Erden dotierten Zirkonoxides ist dadurch gekennzeichnet, daB man pyprogen, insbesondere 
flammenhydrolytisch hergestelltes Zirkonoxid in Wasser dispergiert, gegebenenfalls mit Salzen Seitener Erden 
z. B. Yttrium dotiert und sprflhtrocknet 

In einer AusfGhrungsform der Erfindung kann der waBrigen Dispersion als Bindemittel ein Stoff aus der 
Gruppe der Polyvinylalkohole und Polyvinylglykole, bzw. eine Kombination aus beiden zugesetzt werden. Die 
Konzentra tion der waBrigen Dispersion kann 1 0 bis 50 Gew.-% betragen. 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltes 
Zirkon-Titandioxid-Mischoxid 

Das Zirkon-Titan-Mischoxid kann auf die gleiche Weise hergestellt werden wie das Zirkonoxid-Silicium- 
dioxid, indem man Siliciumtetrachlorid durch Utantetrachlorid ersetzt 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch hergestelltes 
Aluminium-Thanoxid-Mischoxid. 

Das Aluminiumoxid-Htan-Mischoxid kann auf die gleiche Weise hergestellt werden wie das Zirkon-Titan- 
Mischoxid, indem man Zirkontetrachlorid durch wasserfreies Aluminiumchlorid ersetzt 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltes 
Zirkonoxid-Siliciumdioxid-Mischoxid 

In einer besonderen AusfGhrungsform der Erfindung kann das Zirkonoxid-Siliciumdioxid-Mischoxid eine 
Oberflache von 45 ±5 m 2 /g bis 350± 10 m 2 /g aufweisen. Die Stampfdichte kann 250 bis 1500 g/1 betragen. 

Das Zirkonoxid-Siliciumdioxid-Mischoxid kann auf die folgende Weise hergestellt werden, indem man pyro- 
gen, insbesondere flammenhydrolytisch hergestelltes Zirkonoxid-Siliciumdioxid-Mischoxid in Wasser disper- 
giert, gegebenenfalls mit Ammoniak versetzt und sprGhtrocknet 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltes 
Siliciumdioxid, welches in Wasser dispergiert gegebenenfalls mit Ammoniak versetzt und spruhgetrocknet 
wurde. 

In einer besonderen AusfGhrungsform der Erfindung kann das Siliciumdioxid die folgenden physikalisch-che- 
mischen Kenndaten aufweisen: 

Spezifische Oberflache von 45 ±5 m 2 /gbis370±10mVgund 
Stampfdichte von 200 bis 420 g/L 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein pyrogen, insbesondere mittels dem Lichtbogenverfahren, 
hergestelltes Siliciumdioxid, welches in Wasser dispergiert, gegebenenfalls mit Ammoniak versetzt und spriihge- 
trocknet wurde. 

In einer besonderen Ausfuhrungform der Erfindung kann das Siliciumdioxid die folgenden physikalisch-che- 
mischen Kenndaten aufweisen: 

Spezifische Oberflache von 150 ± 30 m 2 /g und 
Stampfdichte von 500 ± 50 g/L 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch hergestelltes 
Zirkonoxid, welches in waBriger Dispersion mit pyrogen, insbesondere flammenhydrolytisch, hergestelltem 
Siliciumdioxid vermischt, gegeben nf alls mit Ammoniak versetzt und spriihgetrocknet wurde. 

In einer besonderen Aiisf uhrungsform kann das Mischoxid die folgenden physikalisch-chemischen Kenndaten 
aufweisen: 
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Spezifische Oberflache von 45 ±5 m 2 /g und 
Stampfdichte von 200 bis 1500 g/1. 



Die erfindungsgemaflen Stoffe konnen vorteilhaft znr Herstellung von keramischen Werkstoffen eingesetzt 
werden. Von besonderem Vorteil ist: 
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1. Die Produkte sind sehr feint eifig und daher sehr sinterfahig. 

2. Die Produkte sind hochrein (Q kann bei der Entsauerung quantiativ entf ernt werden). 

3. Die Mischoxide sind in beliebigen Mengenverhaltnissen herstellbar; dabei wird eine hochst-homogene 
Verteilung der Oxide ineinander erreicht 

4. Die Oxide entstehen meist in ihren Hochtemperaturphasen, die bei den naBgefallten Oxiden erst durch 
Kalzinierung bei hohen Temperaturen erhalten werden. 

5. Verfahren ist kontinuierlich, daher wirtschaftlich. 

6. Durch die Spruhtrocknung bleiben den definierten Primarteilchen und die Kristallstruktur der pyrogen, 
insbesondere flammenhydrolytisch, hergestellten Oxide oder Mischoxide unverandert Die Produkte wer- 
den nur microgranuliert; dadurch entstehen dichte, sinterfahige Gebilde, ohne daB ein Teilchenwachstum 
vorangegangen ist 

Beispiel 1 

Es wird auf dem Wege der Flammenhydrolyse unter Verwendung von Zikontetrachlorid als Ausgangsmaterial 
Zirkonoxid Z1O2 hergestellt 

Die Reaktionsbedingungen sind wie f olgt: 



Reaktionsluft 
H 2 

Traggas N2 

ZrCU-Verdampfer 

Ausgangsmaterial 

Oberflache 

Schuttgewicht 

Analysen 



1,0 NmVh 
0,4 NmVh 
1,0 Nm 3 /h 
350° C 

400gZrCU/h 
104 m 2 /g 
53 g/1 

Cl~ =2,66%, Si0 2 = 160 ppm 



Die Kristallstrukturanalyse zeigt tetragonales Z1O2 (ASTM-Nr, 17 923) als die Hauptphase im Produkt und 
geringe Beimengung von monoklinem Z1O2 (ASTM-Nr. 13 307). Die Transmissionselektronenmikroskopischen 
(TEM) Aufnahmen zeigen agglomerierte kugelige Teilchen mit einem durchschnittlichen Durchmesser von 
8— 10 mm. 
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Beispiel 2 

In 500 ml Wasservorlage werden 4 g Polyathylenglykol (PEG 20 000, Finna Merck) und 1 g Polyvinylalkohol 
(Mowoil 3—83, Finna Hoechst) gelost und 100 g Zirkonoxid von Beispiel 1 eingeriihrt AnschiieBend wird die 
Suspension mit 165,7 ml einer Yttriumacetatlosung der Konzentration von 38,7 g T/l versetzt Der Feststoffge- 
halt wurde durch Wasserzugabe auf 10% eingestellt, die Dispersion homogenisiert und sprimgetrocknet Das 
Produkt hat ein SchOttgewicht von 1005 g/1 bzw. eine Stampfdichte von 1180 g/1 und eine spezifische Oberflache 
von 50 m 2 /g. Die Phasenanalyse mittels R6ntgenbeugung zeigt die unveranderte tetragonale Kristalktruktur 
von Zirkonoxid. Eine REM-Aufnahme ist beigefugt (Bild 2) und zeigt die dichte Packung der Primarteilchen in 
den Mikrogranulaten. 
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Ausgangs- 
material 



Zusatze 



OberfL 



Schutt- 
dichte 



Stampf- 
dichte 



PH 

4% Sus. 



GV 



Zr0 2 A5 3 mol Y2O3 zu 

55 unebh.ST 16 100 ml Z1O2 
ausY-Acetat 



56 m 2 /g 1015 g/I 



10%ige Disp. 



Beispiel 3 

60 Es wird ein Aluminium-Titan- Mischoxid mittels gemeinsamer Flammenhydrolyse von AICI3 und T1CI4 herge- 
stellt 

Die Reaktionsbedingungen sind wie folgt: 

Reaktionsluft 0,5 Nm 3 /h 

65 H 2 02 Nm 3 /h 

Traggas AICI3 0,8 Nm 3 /h 

Traggas TiCL, 301/h 

Aia 3 -Verdampf«- 235°C 
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TiCL,-Vorlage 
Ausgangsmaterial 



137°C 

286 g/h-AlCb 

117ml/h=TiCl4 

Analysen 



Beispiel 4 



Es wird das Zirkonoxid-Titanoxid-Mischoxid mittels gemeinsamer Flammenhydrolyse Zirkoncfalorid und 
Utanchlorid hergestellt 

Die Reaktionsbedingungen sind wie folgt: 10 



Reaktionsluft 
H 2 

Traggas-ZrCU 

TraggasTiCU 

ZrCU-Verdampfer 

TICU-Vorlage 

Ausgangsmaterial 

Analysen 



0,5 Nm 3 /h 
0,2 NmVh 
0,5Nm 3 /h 
301/h 
350°C 
139°C 
214 g/h 
167 ml/h 

Schuttgewicht 54 g/1; Oberflache 66 m 2 /g 
Beispiel 5 



Zr0 2 /Ti0 2 

Reaktionsbedingungen, wenn nicht spezifiziert, dann analog Beispiel 4: 



Reaktionsluft 
H 2 

Ausgangsmaterial 
Analysen 



1,0 Nm 3 /h 
0,4Nm 3 /h 
789g/hZrCU 
279 ml/h T1CI4 
Oberflache 62 m 2 /g 



Beispiel 6 
Zr0 2 /Ti0 2 



Reaktionsbedingungen: 



Reaktionsluft 
H 2 

Traggas ZrCU 

TraggasTiCU 

ZrCU-Verdampfer 

TiCU-Vorlage 

Ausgangsmaterial 

Analysen 



0,75 Nm 3 /h 
0,30 Nm 3 /h 
0,50 Nm 3 /h 
301/h 
345° C 
139°C 

88g/hZrCl4 
5211/hTiCL, 

Schuttgewicht 71 g/1; Oberflache 50 m 2 /g 
Beispiel 7 



Zr0 2 /Si0 2 



Reaktionsbedingungen: 



Reaktionsluft 
H 2 

Traggas-ZrCU 

Traggas-SiCU 

ZrCU-Verdampfer 

SiCU-Vorlage 

Ausgangsmaterial 

Analyse 



1,0 Nm 3 /h 
0,4 Nm 3 /h 
0,8 Nm 3 /h 
30 1/h 
400°C 
58° C 

330g/hZrCl4 
23 ml/h SiCU 

Schuttgewicht 60 g/1; Oberflache 109 m 2 /g 
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Beispiel 8 
Zr0 2 /SiO 2 _ 



Reaktionsbedingungen: 



Reaktionsluft 
H 2 

Traggas-SiCU 
Traggas-ZrCU 
ZrCU-Verdampfer 
Ausgangsmaterial 

Analyse 



0,6 Nm 3 /h 

0,25 Nm 3 /h 

301/h 

0,4 NmVh 

400°C 

70g/hZrCU 

340ml/hSiCU 

Oberflache 333 m 2 /g, Q=0,24%; Schuttgewicht =24 g/l; 
Beispiel 9 
Zr0 2 /Si0 2 



20 Reaktionsbedingungen: siehe Beispiel 1 1 



ZrCU-Verdampfer 

SiCLrVorlage 

Ausgangsmaterial 

Analyse 



400° C ™ 
54° C 

350 g/hZrCU 
20ml/hSiCU 

Schuttgewicht =50 gA,CL~ -0,62%; Oberflache = 80 m 2 /g 
Beispiel 10 
Zr0 2 /Si0 2 



Reaktionsbedingungen: siehe Beispiel 1 1 



ZrCU-Verdampfer 

SiCU-Voriage 

Ausgangsmaterial 

Analyse 



400°C 
60°C 

120g/hZrCU 
5501/hSiCU 
Oberflache = 253 m 2 /g 



Beispiel 11 
Zr0 2 /Si0 2 



Reaktionsbedingungen: 



Reaktionsluft 
H 2 

Traggas-ZrCU 

Traggas-SiCU 

ZrCU-Verdampfer 

SiCU-Vorlage 

Ausgangsmaterial 

Analyse 



0,6NmVh 

0,25 Nm 3 /h 

0,4NmVh 

301/h 

400°C 

59°C 

70gZrCU 

275ml/hSi04 

Schuttgewicht 30 g/1; CI: 0,33%; Oberflache 264 m 2 /g 
Beispiel 12 



100 g einer kommeraellen, flammenhydrolytisch hergestellten Kieselsaure (Aerosil® 200) oder einer ebenfalls 
kommerziellen, im Lichtbogen hergestellten Kieselsaure (TK 900®) wurden in Wasser in der in TabeDe 1 
60 angegebenen Konzentration eingeruhrt, die Dispersion gegebenenfalls mit Ammoniak auf pH eingestellt und 
spruhgetrocknet Die Kenndaten der Produkte vor und nach der Behandlung sind der Tabelle 1 zu entnehmen. 
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Tabelle 1 

Vergleichsdaten der pyrogenen Siliciumdioxide 



Oxid 





pn 


Spez. 

wijcri iodic 


atampf~ 
uicnie 


Ausgangsmaterial 




201 


60 


10 


3,6 


187 


180 


10 


8 


196 ' 


210*) 


20 


3,4 


183 


400 


Ausgangsmaterial 




150 


100 


10 


3,8 


152 


470 


10 


8,0 


136 


540 


20 


3,5 


154 


550 



A 200 

(flammenhydrolytisch 
hergestellte Kieselsaure 

TK900 

(lichtbogen Kieselsaure) 



*) REM-Aufnahme des Prouktes ist beigefQgt (Bfld 3): 



Beispiel 13 

100g des Zirkonoxids aus dem Beispiel 1 wurde in 850 ml suspendiert und equimolare Menge (48,8 g) eines 
kommerziellen flammenhydrolytisch hergestellten Sfliciumdioxids (Aerosil® 200) in Portionen der Suspension 
zugegeben. Die Mischung wurde mit dem Thurax-Mischer homogenisiert und verspruht Das Produkt hat eine 
speziflsche Oberflache von 125 m 2 /g und die Stampfdichte von 475 g/L 

Beispiel 14 

Zr02/SiO2-Mischoxid wurde zunachst flammenhydrolytisch unter den folgenden Reaktionsbedingungen her- 
gestellt: 



Reaktionsluft 
H 2 

Traggas-ZrCL, 

Traggas-SiCU 

ZrCU-Verdampfer 

SiCU-Vorlage 

Durchsatz 

Analyse 



0,6Nm 3 /h 
0,25 Nm 3 /h 
0,4Nm 3 /h 
30Nl/h 
400°C 
58° C 

190g/hZrCl4 
70ml/hSiCl4 
SchGttgewicht* 



=39 g/1; Oberflache 130 m 2 /g, CI- « 0,1 7% 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



100 g des so erhaltenen Mischoxids wurden in 900 ml Wasser eingeruhrt und sprQhgetrocknet Das sprGhge- 
trocknete Produkt hat eine speziflsche Oberflache von 142 m 2 /g und ein Schuttgewicht von 370 g/1 bzw. eine 
Stampfdichte von 440 g/L 45 
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